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Die folgenden Angaban sind den vom Anmelder eingereichten Unteriagen entnommen 

@ Strahlungshartbare Verbindungen auf Basis von 2,4-Diethyloctandiol 

@ VerbindungauseinemAlkohol a) und einer mitdem Al- 
kohol reaktiven Komponenten b), dadurch gekennzeich- 
net, dafS Alkohol a) ausgewahit ist aus 2,4-Diethyloctan- 
1,5-diol Oder dessen mit Ethylenoxld, Propylenoxid oder 
deren Gemische alkoxylierten Derivate und es sich bei 
mindestens einer der b-j) Komponenten b) urn eine orga- 
nische Verbindung b-j) mIt biszu 30 C-Atomen und minde- 
stens einer ethyienisch ungesattigten, radikalisch copoly- 
merisierbaren Gruppe handeit. 
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Beschreibung 

Radikalisch oder kationisch copolymerisierbare Verbindungen werden bekannterweise als Beschichtungsmittel ver- 
wendet. Geeignet sind im Prinzip hoch- oder hohennolekulare Verbindungen, welche nach dem Auftragen leicbt, z. B. 
5 durch Bestrahlung mit energiereichem Licht, zu Beschichtungen mit zufriedenstellenden mechanischen Eigenschaften 
aushartbar sind. Andererseits darf jedoch die Viskositatdieser Verisindungen nicht zu hoch sein, da eine gute Auftragbar- 
kdt und Verteilung auf der zu beschichtenden Oberflache gewahileistet sein muB. Aus diesem Grunde werden oft nie- 
dmnolekulaie radikalisch oder kadonisch poLymerisierbare Verbindungen als sog. Reaktivveidiinner im Gemisch mit 
hohennolekularen Verbindungen verwendet, um sowohl einen guten Verlauf der Beschichtungsmittel als auch gute me- 
10 chanische Eigenschaften, z. B. Harte und Elastizitat, der ausgeharteten Beschichtung zu gewahrleisten. 

Aufgabe der Erfindung waren daher Verbindungen, welche sich als Reaktivverdiinner in polymerisierbaren, insbeson- 
dere in strahlungshartbaren Massen eignen. 

Gegenstand der Erfindung sind Verbindungen aus einem Alkohol a) und einer mit dem Alkohol reaktiven Komponen- 
ten b), dadurch gekennzeichnet, daB Alkohol a) ausgewahlt ist aus 2,4-Diethyloctan-l,5-diol oder dessen mit Ethylen- 
15 oxid, Propylenoxid oder deren Gemische alkoxylierten Derivate und es sich bei mindestens einer der mit dem Alkohol 
reaktiven Komponenten b) um eine organische Verbindung bi) mit bis zu 30 C-Atomen und mindestens einer ethylenisch 
ungesattigten, radikalisch copolymerisierbaren Gruppe handelt. 

Gegenstand der Erfindung sind auch strahlungshartbare Massen, welche diese Verbindungen enthalten und die \^r- 
wendung dieser Verbindungen als Reaktiwerdunner. 
20 Bei der erfindungsgemaBen Verbindung handelt es sich um ein Reaktionsprodukt des Alkohols a) mil der Komponente 
b), wobei beide oder nur eine der Hydroxylgruppen des Alkohols a) mit b) umgesetzt sein konnen. 

Bevorzugt handelt es sich um ein Reaktionsprodukt, bei dem beide Hydroxylgruppen des Alkohols a) mit der organi- 
schen Verbindung bi) umgesetzt sind, ^ 

Geeignet sind auch Verbindungen, bei denen nur eine der Hydroxylgruppen mit der organischen Verbindung bi) um- 
25 gesetzt ist. 

Geeignet sind auch Verbindungen, bei denen eine der Hydroxylgruppen des Alkohols a) mit der organischen Verbin- 
dung bi) und die andere Hydroxylgruppe mit einer nicht-copolymerisierbaren organischen Verbindung mit vorzugsweise 
ebenfaUs bis zu 30 C-Atomen, insbesondere bis zu 15 C-Atomen, umgesetzt ist. Bei der letzteren kann es sich z. B. um 
gesattigte aliphatische oder aromatische Carbonsauren, welche mit der Hydroxylgruppe von a) einen Ester bilden, oder 
30 um alipfaatisch oder aromatische Epoxidverbindungen, welche mit der Hydroxylgruppe eine p-Hydroxy verbindung bil- 
den, handeln. 

Bei dem Alkohol a) handelt es sich um 2,4-Diethyloctan-l ,5-diol der Formel 



OH 
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40 wobei die Hydroxylgruppen mit Ethylenoxid (EO) oder Propylenoxid (PO) oder deren Gemische alkoxyliert sein kon- 
nen. 

Der Alkoxylierungsgrad der Hydroxylgruppen, definiert als Anzahl EO- und PO-Einheiten je Hydroxylgruppe betragt 
vorzugsweise 0 bis 10, insbesondere 0 bis 5 und besonders bevorzugt 0 bis 3. 
2,4-Diethyloctan-l,5-diol ist als solches bekannt, z. B. aus JP 05229973. 
45 Die alkoxylierten Derivate sind in bekaimter Weise durch Umsetzung von 2,4-Diethyloctan-l,5-diol mit den ge- 
wiinschten Mengen Ethylenoxid oder Propylenoxid erhaltlich, 

Bei bi) handelt es sich vorzugsweise um eine Carbonsaure, ein Carbonsaurehalogenid oder ein Carbonsaureanhydrid, 
welche mit dem Alkohol a) zu einem Ester oder Diester umgesetzt werden. 
Es kann sich bei bO auch um Acetylen oder Acetylenderivate handeln, welche mit a) zu den entsprechenden Vmylet- 
50 hem umgesetzt werden. 

Vorzugsweise ist bi) eine organische Verbindung mit nicht mehr als 20, besonders bevorzugt mit nicht mehr als 15 C- 
Atomen. 

Die organische Verbindung bO kann eine oder mehrere, z. B. zwei oder drei ethylenisch ungesattigte, radikalisch oder 
kadonisch copolymerisierbare Gruppen endialten, bevorzugt enthalt bx) eine ethylenisch ungesattigte, radikalisch oder 
55 kationisch copolymerisierbare Gruppe. 

Bevorzugt handelt es sich bei bO um Acrylsaure, Methacrylsaure, Itaconsaure, Maleinsaure oder Acetylen. 

Bei der Herstellung der erfindungsgemaBen Verbindung aus a) und b) handelt es sich je nach chemischer Natur von b), 
bzw. bO, z. B. um eine ubliche Veresterung oder Vinylierung 
Bevorzugte erfindungsgemaBe Verbindungen sind: 
60 2,4-Diethyloctan- 1 ,5-diol-divinylether 2,4-Diethyloctan- 1 ,5-dioldiacrylat, 2,4-Diethyloctan- 1 ,5-diol-dimethacrylat und 
die entsprechenden Acrylsaure bzw. Methacrylsaureester des alkoxylierten Alkohols a), wobei der Alkoxylierungsgrad 
der OH-Gruppen jeweils 0 bis 3 betragen kann und vorzugsweise 1 bis 3 Alkoxygruppen insgesamt in der Verbindung 
enthalten sind. 

Die erfindungsgemaBe Verbindung eignet sich als Reaktivverdiinner in strahlungshartbaren Massen, bei denen die 
65 Hartung (Polymerisation) der radikaUsch oder kationisch polymerisierbaren Verbindungen photochemisch erfolgen 
kann. 

Der Gehalt der erfindungsgem^en Verbindung in diesen Massen kann 0,5 bis 100 Gew.-%, bezogen auf die Gesamt- 
menge der polymerisierbaren Verbindungen betragen. 
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Vorzugsweise liegt der Antelraer erfindungsgemaBen Verbindiing nicht unter 1 Gew.-%^^onders bevorzugt nicht 
unter 5 Gew.-% und nicht iiber 70 Gew.-%, besonders bevorzugt nicht iiber 50 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge 
der radikalisch polymerisierbaren Verbindungen in diesen Massen. 

Als weitere polymerisierbare Verbindungen in voranstehenden Massen kommen z. B. auch Verbindungen mit einer 
cthylenisch ungesattigten, copolymerisierbaren Gruppe in Betracht. 5 

Genannt seien z. B. Ci-C2o-Alkyl(meth)acrylate, ^nylaromaten mit bis zu 20 C-Atomen, Vinylester von bis zu 20 C- 
Atomen enthaltenden Carbons^uren, Vinylalkohole, cthylenisch ungesattigten Nitrile, V^nylether von 1 bis 10 C-Atome 
enthaltenden Alkohoien und aliphatischen Kohlenwasserstoffen mit 2 bis 8 C-Atomen und 1 oder 2 Doppelbindungen. 

Als (Meth)acrylsaurealkylester bevorzugt sind solche mit einem Ci-Cio-Alkylrest, wie Methylmethacrylat, Methyl- 
acrylat, n-Butylacrylat, Ethylacrylat und 2-Ethylhexylacrylat. lO 

Insbesondere sind auch Mischungen der (Meth)acrylsaurealkylester geeignet. 

Vinylester von Carbonsauren mit 1 bis 20 C-Atomen sind z. B. Vinyllaurat, -stearat, Vinylpropionat und X^nylacetat, 
woraus durch Hydrolyse auch der Vinylalkohol erhalten wird. 

Als vinylaromatische Verbindungen kommen z, B. Vinyltoluol, a-ButylstyroI, 4rn-Butylstyrol, 4-n-Decylstyrol und 
vorzugsweise Styrol in Betracht. * 15 

Beispiele fur Nitrile sind Acrylnitril und Methacrylnitril. 

Geeignete Vinylether sind z. B. Vinylmethylether, VinyUsobutylether, Vinylhexyl- und -octylether. 

Als nicht aiomatische Kohlenwasserstoffe mit 2 bis 8 C-Atomen tind eine oder zwei olefinischen Doppelbindungen 
seien Butadien, Isopren, sowie Ethylen, Propylen und Isobutylen genannt. 

Bevorziigte weitere polymerisieibare Verbindungen sind solche mit mehreren polymerisierbaren, ethylenisch ungesat- 20 
tigten Gruppen, insbesondere (Meth)acrylatverbindungen. 

Geeignete (Meth)acrylat- Verbindungen enthalten 2 bis 20, bevorzugt 2 bis 10 und ganz besonders bevorzugt 2 bis 6 
copolymerisierbare, ethylenisch ungesattigte Doppelbindungen. 

Das zahlenmittlere Molekulargewicht Mn dieser (Meth)acrylatverbindungen B) liegt bevorzugt unter 15 000, beson- 
ders bevorzugt unter 5000, ganz besonders bevorzugt unter 3000 g/mol und iiber 1 80 g/mol (bestimmt durch Gelpermea- 25 
tionschromatographie mit Poly styrol als Standard und Tetrahydrofuran als Elutionsmittel). 

Als (Meth)acrylatverbindungen genannt seien (Meth)acrylsaureester und insbesondere Acrylsaureester von mehr- 
funktioneUen Alkohoien, insbesondere solchen, die neben den Hydroxylgruppen keine weiteren funktionellen Gruppen 
oder alienfalls Ethergruppen enthalten. Beispiele solcher Alkohole sind z. B. bifunktionelle Alkohole, wie Ethylengly- 
kol, Propylenglykol, und deren hoher kondensierte Vertreter, z. B. wie Diethylenglykol, Triethylenglykol, Dipropylen- 30 
glykol, Tripropylenglykol etc., Butandiol, Pentandiol, Hexandiol, Neopentylglykol, alkoxylierte phenolische ^ferbindun- 
gen, wie ethoxylierte bzw. propoxylierte Bisphenole, Cyclohexandimethanol, trifiinktionelle und hoherfunktionelle Al- 
kohole, wie Glycerin, Trimethylolpropan, Butantriol, Trimethylolethan, Pentaerythrit, Ditrimethylolpropan, Dipentaery- 
thrit, Sorbit, Mannit und die entsprechenden alkoxylierten, insbesondere ethoxy- und propoxylierte Alkohole. 

Die Alkoxylierungsprodukte sind in bekannter Weise durch Umsetzung der vorstehenden Alkohole mit Alkylenoxi- 35 
den, insbesondere Ethylen- oder Propylenoxid, erhaltlich. Vorzugsweise bctragt der Alkoxylierungsgrad je Hydroxyl- 
gruppe 0 bis 10, d. h. 1 mol Hydroxylgruppe kann vorzugsweise mit bis zu 10 mol Alkylenoxiden alkoxyliert sein. 

Als (Meth)acrylatverbindungen seien weiterhin Polyester(meth)acrylate genannt, wobei es sich um die (Meth)Acryl- 
saureester von Polyesterolen handelt. 

Als Pqlyesterole kommen z. B. solche in Betracht, wie sie durch Veresterung von Polycarbonsauren, vorzugsweise Di- 40 
carbonsauren, mit Polyolen, vorzugsweise Diolen, heigestellt werden konnen. Die Ausgangsstoffe fur solche hydroxy 1- 
gruppenhaltige Polyester sind dem Fachmann bekannt. Bevorzugt konnen als Dicarbonsauren B^nsteinsaure, Glutar- 
saure, Adipinsaure, Sebacinsaure, o-Phthalsaure, deren Isomere und Hydrierungsprodukte sowie veresterbaie Derivate, 
wie Anhydride oder Dialkylester der genannten Sauren eingesetzt werden. Als Polyole konunen die oben genannten Al- 
kohole, vorzugsweise Ethylenglykol, Propylenglykol-1,2 und - 1 ,3, Butandiol- 1 ,4; Hexandiol- 1,6, Neopentylglykol, Cy- 45 
clohexandimethanol sowie Polyglykole vom Typ des Ethylenglykols und Propylenglykols in Betracht. 

Polyester(meth)acrylate konnen in mehreren Stufen oder auch einstufig, wie z, B. in EP 279 303 beschrieben, aus 
Acrylsaure, Polycarbonsaure, Polyol hergestellt werden. 

Weiterhin kann es sich z. B. um Epoxid- oder Urethan(meth)acrylate handeln. 

Epoxid(meth)acrylate sind z. B. solche wie sie durch Umsetzung von epoxidierten Olefinen oder Poly- bzw. Mono- 50 
oder Diglycidylethem, wie Bisphenol-A-diglycidylether, mit (Meth)acrylsaure erhaltlich sind. 

Die Umsetzung ist dem Fachmann bekannt und z. B. in R. Holmann, U.V. and E.B. Curing Formulation for Printing 
Inks and Paints, London 1984, beschrieben, 

Bei Urethan(meth)acrylaten handelt es sich insbesondere um Umsetzungsprodukte von Hydroxy alky l(meth) aery laten 
mit Poly- bzw. Diisocyanaten (s. ebenfalls R. Holmann, U.V. and E.B. Curing Formulation for Printing Inks and Paints, 55 
London 1984). 

Es konnen nattirlich auch Mischungen verschiedener Verbindungen, insbesondere auch Mischungen der obigen 
(Meth)acrylatverbindungen, eingesetzt werden. 

Als polymerisierbare Verbindungen kommen z. B. auch ungesattigte Polyesterharze in Betracht, welche im wesentli- 
chen aus Polyolen, insbesondere Diolen, und Polycarbonsauren, insbesondere Dicarbonsauren, bestehen, wobei eine der 60 
Veresterungskomponenten eine copolymerisierbare, ethylenisch ungesattigte Gruppe enthalt. Z.B, handelt es sich dabei 
um Maleinsaure, Fumarsaure oder Maleinsaureanhydrid. 

Insbesondere eignen sich die erfindungsgemaBen Verbindungen als Reaktivverdiinner fiir strahlungshartbare Massen, 
auf Basis von Epoxidacrylaten, z. B, Bisphenol-A-diglycidether-diacrylat 

Im Falle der StrahlungshMung wird durch UV-Licht den strahlungshartbaren Massen vorzugsweise ein Photoinitiator 65 
zugesetzt. 

Die Gesamtmenge des Photoinitiators betragt vorzugsweise 0,1 bis 10, besonders bevorzugt 0,5 bis 5 Gew.-%, bezo- 
gen auf die Gesamtmenge der radikalisch oder kationisch polymerisierbaren Verbindungen in diesen Massen. 
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e radikalische Polymerisation in Betracht kommen z. B.^W^ophenon und Derivate davon, 
wie z. B. Alkylbenzophenone, halogenmethylierte Benzophenone, Michlers Keton sowie Benzoin und Benzoinether wie 
Ethylbenzoinether. Benzilketaie wie Benzildimethylketai, Acetonphenonderivate wie z. B. Hydroxy-2-melhyl-l-phenyl- 
propan-l-on und Hydroxycyclohexylphenylketon. Anthrachinon und seine Derivate wie Methylanthrachinon und insbe- 
sondeie Acylphosphinoxide wie z. B, Lucirin TPO (2,4,6-TriinethylbenzoyldiphenyIphosphinoxid) und Bisacylphos- 
phinoxide. 

Pbotoinidatoren fiir die kationische Photopolymerisation liefem bei Bestrahlung mit UV-Iicht Sauren, genannt seinen 
z. B. Aiyldiazonium-, Aryliodonium- oder Arylsulfoniumsalze, Disulfone, Diazodisulfone, Iniido-triflate, Benzointosy- 
late folgender Struktuten: 

0 0 





0 0 

0 0 

H3c-<o^l-s-<o: 



Beispielhaft seien weiterfiin p-Methoxybenzoldiazoniumhexafluorophosphat, Benzoldiazoniumtetrafluoroborat, Tolu- 
oldiazoniumtetrafiuoroarsenat, Diphenyliodoniumhexafluoroarsenat, Triphenylsulfoniumhexafluorophosphat, Benzol- 
sulfoniumhexafiuorophosphat, Toluolsulfoniumhexafluorophosphat oder Degacure KI85 (Bis[4-diphenylsulfoaio-phe- 
nyl]sulfid-bis-hexafluorophosphat), Isochinoliniumsalze, Phenylpyridiniumsalze oder Picoliniumsalze, wie z. B. M-Et- 
hoxy-isochinoliniumhexafluorophosphat, N-Ethoxy-4-phenylpyridimumhexafluorophosphat oder N-Ethoxy-2-picolim-- 
umhexafluorophosphat genannt. Auch Ferroceniumsalze (z. B. Irgacure 261 von Ciba) oder Utanocene sind geeignet. 

Die strahlungshartbaren Massen werden zur Herstellung von Beschichtungen auf die zu beschichtenden Substrate, 
z. B. aus Holz, Papier, KunststofFoder Metail aufgebracht, wobei sie fiir den jeweiligen Verwendungszweck ubliche Zu- 
satzstoffe enthalten konnen, z. B. Verlaufsmittel, Verstarker, Pigmente oder Fiillstoffe, 

Als mogliche Verwendungen genannt seien z. B. Schutziiberzuge, Lacke oder Klebstoffe. 

Die Strahlungshartung erfolgt niit eneigiereichen Licht, z. B. UV-Licht, oder mit Elektronenstrahlen. Geeignet sind 
dazu z. B. UV-Strahler mit einem Wellenlangenbereich von 240 bis 400 nm und einer Leistung von 50 bis 240 W/cm. 
Im Falle von Elektronenstrahlen werden keine Photoinitiatoren benotigt. 

Der Gehalt der erfindungsgemaBen Verbindung in den strahlungshartbaren Massen bewirkt eine gute Aufbragbarkeit 
und einen guten Verlauf auf den zu beschichtenden Substraten, 

Die erhaltenen Beschichtungen zeigen gute mechanische Eigraschaften, insbesondere eine gute Rastizitat und Flexi- 
bilitat. 



Beispiele 
Herstellungsbeispiele 

A) 2,4-Diethyloktandiol-l,5-diacrylat 
Ansatz: 

326,0 g 2,4 Diethyloctandiol 

237,6 g Acrylsaure (10% UberschuB) 

193,0 gCyclohexan 

0,6gH3PO2 

0,6 g Triphenylphosphit 

1,8 g MEHQ (Hydrochinonmonomethylether) 

0,2gCuCl2 

5,0gH2SO4. 

£s wurden alle Einsatzstoffe zusammengegeben und auf Siedetemp. gebracht. Die Auskreiszeit des Wassers betrug 
ca, 5 Std. (Menge H2O = 71 ml). 

Das Produkt wurde mit 6 gew.-%iger waBriger Kochsalzlosung und 20 gew.-%iger Nattonlauge gewaschen. Nach 
Abdampfen des Cyclohexans betrug die Ausbeute 82,7%! Die >^kositat des Produkts betrug 15 m Pa • s. 

B) 2,4-Diethyloktandiol-l,5-diacrylat ethoxyliert mit 3 EO 
Ansatz: 

252,2 g 2,4 Diethyloctandiol mit 3 Einheiten EO ethoxyliert 

114,0 g Acrylsaure (10% UberschuB) 

193,0 gCyclohexan 

0,4gH3PO2 

0,4 g Triphenylphosphit 

0,7 g MEHQ 
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0,2 g CuCl2 

7,2 g p-Toluolsulfonsaure auch mil H2SO4 katalysierbar. 

Es wurden alle Einsatzstofife zusammengegeben und auf Siedetemp. gebracht. Innerhalb von 13 Std. wurden 22 ml 
Wasser (theor, 25,9 ml) ausgekreist. 

Die weiterc Aufarbeitung erfolgte wic unter A). 5 
Viskositat: 55 m Pa • s. 

C) 2,4-DiethyloktandioI-l,5-diacrylat ethoxyliert mit 7 EO 
Ansatz: 

250,0 g 2,4 Diethyloctandiol mit 7 Einheiten EO ethoxyliert 

74,8 g Acrylsaure ( 10% tJberschuB) 10 

193,0 g Cyclohexan 

0,3 g H3PO2 

0,3 g Triphenylphosphit 

0,7 g MEHQ 

0,2 g CUCI2 15 
6,4 g p-Toluolsulfonsaure auch mit H2SO4 katalysierbar. 

Es wurden alle Einsatzstoffe zusammengegeben und auf Siedetemp. gebracht. Innerhalb 13 Std. 13 ml Wasser 
(theor. 17,2 ml) ausgekreist. 
Aufarbeitung erfolgte wie unter A). 

Viskositat: 55 m Pa • s. 20 



Anwendungstechnische Priifung 



2,4-Diethyloktandiol-l,5-diacrylat (DEODDA) wurde mit unterschiedlichen Mengen eines Epoxidacrylats gemischt 
und mit 4 Gew.-Teilen Irgacure 500 als Photoinitiator, bezogen auf 100 Gew.-Teile des Gemischs versetzt, Zum Ver- 
gleich wurde das gleiche Epoxidacrylat mit anderen Reaktivverdunnem gemischt und zwar mit Tripropylenglycoldiacry- 
lat (TPGDA) und mit Hexandioldiacrylat (HDD A). 

Die Mischung wurde in einer Schichtdicke von 100 pm auf Bonderblech aufgeUi^gen und mit einer Gesamtenergie von 
400 mJ/cm^ UV-Licht bestrahlt. 

Nach der Bestrahlung wurde die Erichsentiefung nach DIN 53 156 bestimmt, sie ist ein MaB fur die Flexibilitat, Ela- 
stizitat. Die Angabe erfolgt in Millimeter (mm), wobei hohe Werte hohe Flexibilitat bedeuten. 

Ergebnisse sind in der Tabelle aufgelistet 
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Gew. -Teile 


Erichsentiefung 


EPA/DEODDA 


50/50 


4,5 




60/40 


4,4 


EPA/HDDA 


.50/50 


3,7 




60/40 


3,2 


EPA/HDDA 


50/50 


2,0 




60/40 


3,1 
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EPA: Bisphenol-A-diglycidether-diacrylat 



Patentanspriiche 

1. Verbindung aus einem Alkohol a) und einer mit dem Alkohol reaktiven Komponenten b), dadurch gekenn- 50 
zeichnet, daB Alkohol a) ausgewahit ist aus 2,4-Diethyloctan-l,5-diol oder dessen mit Ethylenoxid, Propylenoxid 
Oder deren Gemische alkoxylierten Derivate und es sich bei mindestens einer der mit dem Alkohol reaktiven Kom- 
ponenten b) um eine oi^anische Verbindung bi) mit bis zu 30 C-Atomen und mindestens einer ethylenisch ungesat- 
dgten, radikalisch oder kationisch copolymerisierbaren Gruppe handelt. 

2. Verbindung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der Alkoxylierungsgrad der OH-Gruppen des 2,4- 55 
Diethyloctan-l,5-diols jeweils 0 bis 10 betragt. 

3. Verbindung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dafi es sich bei der oiganischen Verbindung h\) 
um Acrylsaure oder Methacrylsaure handelt. 

4. Verbindung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daJ3 es sich bei der Vferbindung um ei- 
nen Monoester, Diester, Monovinylether oder Divinylether handelt, 60 

5. Verwendung einer Verbindung gemaB einem der Anspriiche 1 bis 4 als Reaktivverdiinner in strahlungshartbaren 
Mas sen. 

6. Strahlungshartbare Massen, enthaltend eine Verbindung gemaB einem der Anspriiche 1 bis 4. 

7. Verfahren zur Strahlungshartung von radikalisch oder kationisch polymerisierbaren Massen, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Massen eine Verbindung gemaB einem der Anspriiche 1 bis 4 enthalten. 65 
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Leerseite 



